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La pr£sente invention est relative a une composition cosine ti que qui 
permet d 1 amdliorer l'etat des cheveux ainsi que Inspect de la chevelure. 

On sait en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de l'etat general ou des degradations consecutives k I'action d'agents atmos- 

5 pheriques ou a l ! action de traitements tels que decolorations, permanentes ou 

teintures, sont souvent difficiles a demeier et a coiffer surtout en ce qui con- 
cerne les chevelures abondantes. lis sont generaiement, et a des degrds divers, 
sees, ternes et- reches ou manquent de "vigueur" et de "nervosity". 

On a essaye de limiter ou de corriger ces defauts en appliquant sur 

10 les cheveux une composition de "conditionnement du cheveu" destin^e a ameiiorer 
l'etat du cheveu humide et du cheveu sec ainsi que les operations de peignage 
et de mise en forme. 

On entend -par "conditionnement du cheveu" 1' operation qui, tout en 
facilitant le demSlage et le peignage des cheveux humides, communique aux 

15 cheveux sees du "gonflant" et; de 1 1 elasticity, ce <jui assure un bon maintien 

de la coiffure. Les agents assurant le "conditionnement du cheveu" sont appeies 
"conditioimeurs". - 

On a d£ ja utilise pour le conditionnement des cheveux des polymer es 
synthetiques tels que -les polyethylene imines , les polyvinylpyridines , le 

20 polychlorure de p -vinyl -benzyl trimetbylammonium, le polychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces polymeres presentent 1 f inconvenient de ne pas £tre com- 
patibles avec les shampooings anioniques. - . 

On a egalement utilise deja dans des compositions - pour cheveux des 
polymeres polyamino-amides (obtenus par la polycondensation d'un acide dicar- 

25 "boxylique et d* une poly al coy lene polyamine) , des polymeres polyaminoureyieue et 
des polymer e~s a Iky lene polyamines modifies, en particulier par l r epichlorhydri- 
ne en des quant it es proches des proportions stoechiom£triques par rapport aux 
groupementa amine du p o 1 y a mi.n o-a mi de . L'addition de ces 
quantites importantes d'epichlorhydrine a pour consequence la presence dans les 

30 molecules du polymere reticule de groupements reactifs. Ces polymeres compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptibles de reagir sur des grou- 
pements nucieophiles tels que les amines, les thiols., les sulfites, etc... A 
titre d'exemple de tels groupements alcoylants, on peut citer les cycles 
azetidinium. 

35 La premiere consequence de l'existence de tels groupements reactifs, 

est un manque de stabilise de ces composes qui peuvent se degrader lorsqu f ils 
sont abandonnes en solution. 

Par ailleurs, l 1 existence de tels. groupements alcoylants rend ces 
produits eminemment suspects pour leur application sur la peau. de .I'homme. 

40 On a egalement recommande 1 'utilisation comme "conditionneur pour 
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cheveux" de polymere thermodurcis sables a riticuler par la chaleur. 

La presente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inconvenient s, et qui est constitu£ par un polyamino- poly amide 
reticule ne presentant pas de grouperaents reactifs et stable chimiquement. 

La presente invention a aussi pour objet une composition de condi- 
tionnement pour cheveux, qui puisse Stre appliqude a la temperature ordinaire 
et qui se presente sous la forme d'une composition prfite a l'emploi. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux 11 qui soit compatible avec les shampoojlngs anioniques, tout en assurant 
un dem£lage satisfaisant des cheveux humides, et une bonne eiasticite des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure .- 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins un polymere reticule soluble dans l'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino -polyamide (A) pr^par€;>par poly condensa- 
tion d'un compost acide sur une polyamine. Le compost acide est choisi parmi 
(i) les acides organiques dicarboxyiiques , (ii) les acidss aliphatiques mono- 
et dicarboxyiiques a double liaison ethyienique, (iii) les esters des acides 
precipes, de preference avec les alkanols inferieurs ayant de 1 a 6atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 
polyalcoylene-polyamines bis primaires mono- ou disecondaires. 0 a 40 moles % 
de cette polyamine peuvent e*tre remplacees par une amine bis priraaire de prefe- 
rence, 1 1 ethylenediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe-- 
razine et 0 a 20 moles % peuvent 6tre remplacees par 1 'hexame* thy lene diamine. La 
reticulation est realisee au moyen d ? un agent Teticulant (B) choisi parmi les 
epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides , les anhydrides non satur£s, 
les derives bis insatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu f elle 
est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino -polyamide (A) et generalement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 a moins de 0,1 mole d ! agent reticulant par groupement 
amine du polyamino -polyamide (A) ; - 

Dans la composition selon 1 'invention le polymere reticule presente 
1 Ensemble des caracteristiques suivantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans 1'eau a 107« sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution a 107, dans l'eau a 25°C est superieure a 3 cen- 
tipoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 
est egale ou superieure a 20 centipoises et inferieure a 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparation des polyamino-polyamides 
(A) sont choisis parmi : 
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-les acides organiques dicarboxyliques sar.ures ayant de 6 ^ 10 a tomes de car- 
bone, par exemple les acides adipique, trimethyl-2 3 2 ,4 eL -2,4,4 adipique, tei*-- 
phtaliques, les acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison 
ethyienique, par exemple. les acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

Parmi les acides prefers figurent I'acide adipique et les composes 
d ! addition d'une alcoylenediamine avec des acides insatures tels que des 
acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

I/acide adipique est particulierement prefer^. 

On peut egalement utiliser les esters des acides ci-dessus cites. 
II est egalement possible d f utiliser des melanges de deux 6u plusieurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters, 

Les. polyamines utilisables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont cnoisis parmi les po lyal coy lene -polyamines bisprimaires mono- 
ou disecondaires, par exemple la diethylene triamine, la dipropylene triamine, 
la triethylene tetracaine et leurs melanges. 

La polycondensation est realisee.. par des procedes connus, par melan- 
ge des reactifs, puis .chauffage entre 80° et 250°C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 1 a 8 heures selon les reactifs utilises. Apres un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure a. 1 heure, on elimine l 7 eau ou l'alcool forme 
au cours de la polycondensation 5 d'abord a press ion. ordinaire puis sous pressic, 
rdduite, 

Les reactions ont- lieu sous un courant d ! azote pour eviter les colo- 
rations trop importantes et faciliter 1 Elimination des substances volatiles. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantity d'a- 
cide dicarboxylique et d'amines en proportions equiraol ecu la ires par rapport au> 
groupements amines primaires des poly-ai coy lene-poly amines. 

Selon un mode de preparation prgfere on effectue la polycondensation 
de la polyalcoylene-polyamine choisie de preference parmi la diethylene tria- 
mine, la triethylene tetramine, la dipropylene triamine et leurs melanges , 
soit (i) sur un diacide carboxylique de preference I'acide adipique ou son ester 
dimethylique, soit (ii) sur le produit intermediate d'addition d'une molecule 
d'ethylenediamine et de deux molecules d'ester methylique d'un acide ethyieni- 
quement non sature tel que l'acrylate, ie methacrylate ou l'itaconate de 
methy le . 

Les reactions d'addition de 1 'ethylene diamine sur les esters insatures 
sont realisees par melange des reactifs entre "5° et 8io°C, et les reactions de 
polycondensation par chauffage pendant 30 a 60 minutes a reflux • puis avec 
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Elimination de l ! alcool m£thylique h 12O-150°C 3 ou de I'eau a 140-175°C, d ! a- 
bord a press ion ordinaire puis sous un vide partiel de 15 ram de mercure. 

Les polyamino-polyamides (A) ainsi obtenues ont une viscosity dans 
l'eau a 10% et a 25°C inferieure a 3 centipoises. 
5 La constitution des polyamino-polyamides prefere*s (A) peut 6tre 

representee par la forrcule generate (I) 

-foe " K ~ co " 2 -f- (I) 

ou R repr€sente un radical bivalent qui derive de l'acide utilise* ou du pro- 
10 duit d ! addition de I'acide avec I'amine bis-primaire ou bis-secondaire. 

Parmi les significations pr€fer£es de Ron peut citer les suivantes 



15 - CH 2 - CH 2 - NH CH 2 - CH 2 - NH - C^ - CH 2 



- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH - 



3 

- CH - CH yS CH 2 " CH " 

20 CH 2 - | ' \| - CH 2 



Ces radicaux derivent respectivement de I'acide tdr£ph tali que, de 
I'acide adipique, du produit d 1 addition de l'Sthylenediamine sur les acides 
acrylique, mgthacrylique et itaconique ou leurs esters. 
25 Z-reprgsente : 

1) dans les proportions de 60 a 100 aoles le radical 



NH 



ou x = 2 et n = 2 ou 3 ou bien 
x * 3 et n = 2 

30 ce radical derivant de la di^thylene triamine, de la triethylene tgtramine ou 
de-la dipropylene triamine ; 

2) dans les proportions de 0 a 40 mole % le radical (II) .ci-dessus, 
dans lequel x ■ 2 et n = 1 et qui derive de 1 1 £thylenediamine , ou le radical 

/ V 



35 



-N ^N- derivant de la pipe"razine ; 
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3). dans les proportions de 0 a 20 moles % le radical 
- NH - (CH 2 )^ - NH - derivant de 1 'hexame thy lene diamine. 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite reticules par 
addition d r un agent reticulant. On utilise comme agent reticulant un compost 
bifonctionnel choisi parmi (a) les epihalohydrines , par exemple 1 'epichlorhydri 
ne ; (b) les diepoxydes par exemple le diglyci'dyl ether , le N,N ! -bis epoxy 
propyl piperazine ; (c) les dianhydrides, par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane tetracarboxylique, le dianhydride "de l'acide pyromellitique • (d) les 
derives bis insaturSs, par exemple la divinylsulfone, le methylene bis acrylami 
de. 

Un agent reticulant d'utilisation avantageuse est 1 'epichlorbydrine. 
D'autres agents reticulars prefers sont la divinylsulfone, le methylene bis 
acrylamide, le diglycidyiether et la N 9 N f -bis epoxy propyl piperazine. 

... Ces agents reticulants donnent naissance respect ivement aux radicaux 
suivants r 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 
- - CH 2 - CH 2 - S - CH 2 - CH 2 - 



- CH 2 - CH 2 - CONH - CH 2 - HHCO - CH 2 - CH 2 - 
CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - C& 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - l( ^~^ N - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont r£alis£es entre "20°C et 90°C, a 
partir de solutions aqueuses de 20 a 30% de polyamino-polyamide auxquelles on 
ajoute L'agent' reticulant par tres petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosite mais sans toutefdis atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement a jus- 
tee a 10% par addition d f eau et le milieu .reactionnel eventuellement refroidi. 

Selon une caracteristique essentielle de 1 'invention, on emploie pour 
la reticulation des polymeres polyamino-polyamides de 0,025 a 03:* mole d f agent reticu- 
lant- par groupement amine de polyamino-polyamide. Une categorie interessante de 
ces polymeres reticules est obtenue en utilisant de 0,025 a moins de 0,2 
mole d 'agent reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une autre * 
categorie avantageuse de polymeres reticules est obtenue en utilisant de 0,025 
a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. - 

- Les proportions de reticulant a ut^lxser, qui varient selon la nature 
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du polyamino-polyamide et du reticulant, peuvent etre determines facilement 
en ajoutant l'agent reticulant desire" a une solution aqueuse du polyamino-poly- 
amide jusqu'a ce que la viscosity d'une solution a 10% soit, a 25°C, comprise ■ 
entre 3 centipoises et l'etat de gel tout en conservant une solubility parfaite 
5 dans l ! eau. 

Le depasseroent " des proportions . de reticulant ci-dessus indiquees 
entraine la formation d f un gel non diluable a l'eau, par suite d'une reticu- 
lation trop importante. En augmentant encore la quantity de reticulant on 
obtient a nouveau des polymer es qui sont solubles dans I'eau mais presentent 

10 un caractere evolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractere 
evolutif est du a la presence dans, le polymere reticule de substituants reac- 
tifs vis-a-vis de groupements nucieophiles. Quand on utilise comme agent reti- 
culant l'epichlorhydrine en des quantites proches des proportions stoechiome- 
triques, les substituants reactifs sont constitu£s principalement par des 

15 cycles azetidinium. 

© 

H 9 C OU 

2 \ y 2 

I 

20 OH 

Les polymeres reticules obtenus a partir de polyamino-polyamides 
connus dans la technique et utilises dans des compositions pour les cheveux 
renferment des groupements reactifs et de ce fait se confiexvent mal* 

Les polymferes reticules selon la present e invention se conservent 
25 bien et sont compatibles avec les tensio-actifs anioniques tout en assurant 
un bon demfilage des cheveux humides. Cette compatibility avec les tensio- 
actifs anioniques peut encore 6tre ameiioree par alcoylation des groupements 
amines seconds ires des poly ami no -amides reticules. L f alcoylation augmente la 
solubility dans l f eau des polyamino -amides reticules, en presence de tensio- 
30 actifs anioniques. 

On peut utiliser comme agent alcoylant : 

1) un epoxyde, par exemple le glycidol, l 1 oxyde d 1 ethylene, l 1 oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compose a double liaison ethyienique, par exemple 1 ! acrylamide, l'acide 
35 acrylique ; 

3) I'acide chloracetique ; 

A) une alkene* susli.t.on&y, par exemple la propane suit one ou la butane suit one. 

L ! alcoylatibn des polyamino -amides reticules est r€alisee en solution 
aqueuse, a la concentration de 10 a 30%,. a .une temperature comprise entre 10 
.40 et 95?C, Le taux d ! alcoylation par rapport a la basicite total? eat -a- dire le 
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sombre de moles d' agent alcoylant fixe par rapport au nombre total de groupe- 
ments amine varie de 0 a 807.. L'indice de basicite du polymere exprime en meq/g 
indique le nombre total de millMquivalents d ' azote basique par gramme. 

Les polymeres reticules selon 1' invention peuvent etre utilises dans 
differentes compositions cosmetiques pour cheveux, pour .le traitement des 
cheveux normaux.et plus particulierement des cheveux sensibilises. lis peuvent 
.sussi fitre utilises a des concentrations de 0,1 a 5%, de preference de 0,2 a 
2,5% et avantageusement de 0,3 a 1,37. dans des compositions cosm€tiques pour 
cheveux et plus particulierement dans des compositions de shampooing, tel 
que. shampooing anionique, cationique, non-ionique, amphotere du zwitterionique, 
de shampooing colorant, de teinture.de gel coiffant, de lotion coiffante, de 
lotion pour "brushing"-, de- lotion de mise en plis, de lotion rincee (rinse), de 
lotion renforcatrice de mise en plis non rincee, dans des compositions restruc- 
turantes, dans des compositions cosmetiques plus specif iques telles que les 
compositions antipelliculaires, antiseborrMiques, . 

On entend par lotion rincee, une lotion qu« on applique apres le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que 1' on 
rince apres .un temps de pause. 

. On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
une lotion appliquee apres le shampooing et qui fayoriae la mise en forme de 
la cheveiure, cette mise en forme Stant'effectuee sur cheveux mouilles a 1 'ai- 
de d'une brosse, pendant le sechage des cheveux a l'aide d'un sechoir a main. 
Cette technique convient pour les cheveux relativement courts. 

On entend par- lotion renforcatrice de mise en plis -non rincee, une 
lotion appliquee apres shampooing et avant la mise en plis, qui n'est pas 
rincee et qui facilite la mise en plis et ameliore sa forme et sa duree. 

On entend par lotion restructurante une lotion qui contient des 
pfoduita renforcant la chalne keratinique des cheveux. A cette- classe de 
produiis appartiennent le, derives methyloUs tela que ceux decrits dans les 
brevets francais N« 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderesse. 

Cea agents restructurants sont en. general utilises en combinaison 
avec des composes cationiques qui facilitent le demelage des cheveux a l'etat 
humide mais presented 1 'inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
a l'etat aec. 

Les compositions cosmetiques pour cheveux contenant un polymere 
reticule selon 1' invention peuvent avoir un pH compris entre 2 et 11 et de - 
preference entre 3 et 8. - 

Elles peuvent se presenter sous les diverses formes habituelles ,c 'est- 
i.-dire : solutions aqueuses.ou hydros Icooliques, gels* cremes, dispersions • 
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ou sous 'forme d' aerosols. 

Elles peuvent contenir en plus du pplymere rSticule" tous les compo- 
sants utilises dans les compositions pour cheveux, no'tamment des agents de 
surface anioniques, cationiques, amphoteres, zwitterioniques ou non-ioniques, 

5 synergistes, stabilisants, gpaississants , emuls-ionnants , adoucissants , agents 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent 6galement 
comporter d'autres resines cosmgtiques, en particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anioniques. 

L'association des conditionneurs de la presente invention avec les 

10 agents de surface non-ioniques fournit des shampooings particulierement inte- 
ressants notarament pour le d£me"lage plus facile des cheveux, 

Parmi les polymer es ou resines cosine"tiques pre'fer^s pouvant €tre 
utilises en combinaison avec les polymeres r€ticul€s on peut .citer les 
copolymeres acide crotonique 10%-ac£tate de vinyle 90% d'un poids moleculaire 

15 de 10.000 a 70.000, le copolymere vinylpyrrolidone (VP)-ac£tate de vinyle (AV) 
ayant un poids moleculaire de 30.000 a 360.000, le rapport VP:AV Stant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires 
ayant un poids moleculaire de l'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymere vendu sous la marque "GAFQUAT. 755" par G A F Corporation, les polyme- 

20 res cationiques resultant de la condensation de la piperazine ou de ses deri- 
ves (1) sur des composes bifonctionnels tels que des. dihaloggnures d 'alcoyles 
ou d'alcoyl-aryles, des bis-epoxydes, des epihalohydrines , des derives bi_s 
insatur£s et/bu (2) sur une amine primaire dont- les deux "atoraes d'hydrogene 
peuvent fitre substitue*s et qui se comporte comme un compose" bifonctionnel ; 

25 (3) a la fois sur une epihalohydrine et sur une amine hydroxy lee telle que la 

diglycolamine, la 2 -amino 2-m£thyl 1,3 -propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Parmi les agents de surface pouvant Stre utilises en combinaison avec 
les polymeres reticules on peut citer (a) les agents de surface anioniques 

30 tels que les sels alcalins ou dfa 1 ca no 1 amines des a 1 canes sulfonates, alcoyl 

sulfates et. alcoyldther sulfates et leurs produits de condensation avec I'oxyde 
d' Ethylene par exemple le lauryl et le myristyl ether sulfate de sodium ou de 
triethanolamine, le semi-ester sulfosuccinate disodique d'alcanolaraides, 
(b) les agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 

35 tion d ! un monoalcool, d'un ct-diol ou d'un alkylph£nol avec le glycidol par 

exemple les composes de formule R-CH0H-CH 2 -O-/"CH 2 -CH0H-CH 2 -0? n H dans laquelle 
R d£signe un radical aliphatique , cycloaliphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 a 21 atomes de carbone et leurs melanges, les chaines aliphatiques pouvant 
comporter des groupements either, thioSther et hydroxymethylene et l^n^lO ; 

40 (ii) les composes de formule RO /C^O (CH 2 0H)? n H * 
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dans laqaelte R designe un radical a.lkyle, alkenyle ou alkylaryle etn 10 ; 
(c) ies agents de surface cationiques tels que (i) le chlorure de dimethyl 
hydroxymethyl cetyl ammonium ou (ii) le bromure de tetradecyl trimethyl ammonium; 
-(d) les agents de surface amphoteres tels que les derives carboxyliques de 
I 1 imidazole. 

Les compositions cosmdtiques pour cheveux selon 1 r invention devant 
etre appliquees sur les cheveux. sensibilisSs renferment avantageusement un 
electrolyte. La presence de 1 • electrolyte dans la composition reduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilises a fixer durablement les poly- 
meres. On utilise comme electrolytes des sels alcalins ou alcalino-terreux d'a- 
cides mineraux ou organiques, solubles dans I'eau et de preference les chloru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d f ammonium et de calcium. La quantite 
d 1 electrolyte n'est pas critique. Bile est de preference comprise entre 0,01 a 
57. et avantageusement de 0,4 a 37. du poids total de la composition. Le. rapport 
electrolyte rpolymere est. corapris entre 0:1 et 1,5:1. 

- Les polymeres poly amino -amides (I) reticules avec les agents reticu- 
lars ci-dessus indiques et alcoyles avec un agent alcoylant choisi parmi 
l*acrylamide et le glycidoi sont des composes nouveaux. 

_ Lors de 1 r alcoylation d'un polymere polyamino-amide reticule avec 
l'acrylamide de formule GH 2 =CH-CONH 2 ce dernier ' se. condense sur les groupemenU 
amine, pri maire et/ou secondaire en donnant des chaines de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -C0NH 2 ; 
le glycidoi dans les memes conditions conduit a des chaines de formule 

. : -N-CH 2 -CH0H-CH 2 0H. 
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EXEMPLE I 

Polycondensation de l'acide adipique et de la di£thylene triamine. 

La constitution du polymere obtenu peut Stre caracteris£e par le 
motif suivant : 

5 £oC - (CH 2 > 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 2 j- 

A 619 g (6 moles) de di£thylene triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d'azote, en 15 minutes, 876 g {6 moles) d'acide adipique. On 
chauffe ensuite le melange rdactionnel a 145-150°C, temperature a laquelle on 
10 note une condensation d'eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on ^limine l'eau par distillation k pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression r£duite (15 mm de Hg) pendant ljheure. La. temperature de chauf- 
fage augmente progress ivement jusqu'a 170°C, 

Le produit ainsi obtenu est coule* a chaud. II se pr£sente, apres 
15 refroidissement a sous la forme d f une r£sine dure et cassante. Elle est trans- 
parente de couleur jaune-vert et se solubilise completement dans l ! eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de rgsine, obtenue selon le proc6de" decrit dans l'exemple I, 
20 dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d' epichlorhydrine. 

On chauffe le melange jusqu'a 90°C, puis on ajoute par tres petites fractions 
et a.des intervalles de 5 a 10 minutes, 1,8 g d ! epichlorhydrine jusqu'a l'ob- 
tention d'une viscosity sup^rieure a 50 centipoises a 65°C. 

La solution est alors dilute immediatement k une concentration de 10% 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d_ f eau. 

La viscosity apparente mesure*e apres 24 heures et a 25° C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec"" 1 ' . 

La quantity de reticulant utilis^e est de 11 moles d f epichlorhydrine 
pour 100 groupements d 1 amine. " 
30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la methylene bis acry- 
lamide. 

A 70 g de r^sine preparee selon le precede* decrit dans l'exemple I 
et dissous dans 280 g d'eau on ajoute, a la temperature ambiante et .sous agi- 
35 tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90°C. 
Apres 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
te? Le melange est alors dilue" a 10% d ! extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosity apparente de 32 
centipoises, mesur^e apres 24 heures a 25 °C et sous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec ~ l . 
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La quantite de reticulant utilisee est de 12,1 moles de methylene 
- bis acrylami.de par 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXE MP IE Ic 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la N ; N -bis -epoxv 
propyl pirrerazine: 

A 20 g de polymere prepare sElon le precede decrit dans 1 'example I 
et dissous dans 80 g d'eau, on ajoute, a temperature ordinaire et sous agitation 
1,50 g de N,N'-bis-epoxy propyl piperazine, puis on cbauffe le melange a 70-80°C 
Apres 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue Wdiatement a . 
10% d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite de 32 centipoi- 
ses mesuree apres 24 henres a 25*C et sous un gradient de vitesse de 26,3 
sec. . La quantite de reticulant utilisee est de 7,3 moles de N,N'-bis~ 
epoxy propyl piperazine pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

exemfle" Id 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I par la divinyl sulfone. - 
A 20 g de polymere prepare selon l'exemple I et dissous dans 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a goutte, a temperature ambiante, jusqu'a obteair un - 
debut de salification, 1,7 g de divinyl sulfone. On dilue. alors rapidement ' 
avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d 'une solution a 107.,- mesuree apres 24 heures, 
a 25 °C et au gradient de vitesse de 26,3 sec/ 1 est de 27 centipoises. 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,9 moles de divinyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPIE II 

Polycondensation de 1'acide adipique et du melange diethylene triamine-pipera- 



zine. 



La constitution du polymere prepare peut Stre representee par les 
deux motifs ci-apres repartis statistiquement dans les proportions de 2:1. 
r/~0C - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 2 _? 



- jOC - (CH 2 ) 4 - CO-/ -J- 



Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de p-iperazine est chauffe, sous agitation, et en atmosphere d'azote pendant 
2 heures a 120-135'C. On ajoute ensuite, a cette temperature et en l'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de diethylene triamine. On distille l'eau - 
formee pendant 1 heure a 140-170° C a pressicn ordinaire, puis 1 heure a 170- 
175°C sous 15 mm de Hg. •" 

Le produit ainsi obtenu se presents sous la forme d'une rSsine 
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cure, cassante.. trans earente et de eculeur j 3 une -vert, 

SXSM?IE Ila 

Reticulation du polymere obtenu selon I'exetnple II avec de 1 'gpichlorhydrine, 

A 200 g de resine, obtenue selcn l f exemple II et dissoute dans 800 g 
d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d'epichlorhydrine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90°C et on. ajoute encore 1,1 g d'epichlo- 
rhydrine par petites fractions a 5 ou lO minutes d* intervene, jusqu'a 
obtenir une viscosite de 50 centipoises. 

La solution est alors rapidement diiuee avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 10%. 

La solution ainsi obtenue est limpide et sa viscosity, mesuree 
apres 24 heures a 25 °C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 52 
centipoises. 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,2 moles d'epichlorhydri- 
ne pour 100 groupements amine du polyamino-poly amide. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de l'acide adipique et de la tri6thylene tgtramine. 

La -constitution du polymere prepare dans cet exemple peut £tre 
representee par le motif : 

0C - <CH 2 ) 4 - C0NH - (CH 2 - CH 2 - NH> 3 -J- 

A 292 g ( 2 moles) de triethylene tetramine, on ajoute, sous 
atmosphere d ! azote, en I'espace de 20 minutes, 292 g (2* moles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
au reflux total a 145 °C pendant 1 heure. On elimine l'eau formee par distil- 
lation a la pression ordinaire pendant 3 heures et sous pression r€duite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en £levant pr ogres sivement la temperature 
jusqu'a 170-175 °C. 

On obtient ainsi une re" sine transparente de eouleur jaune,dont une solu 
tion a 10% presente une viscosity, a 25°C, inferieure a 2 centipoises. 

EXEMPIE Ilia 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple III avec I'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse a 20% de polymere obtenu suivant le 
procede" decrit dans 1 'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
1,8 g d'epichlorhydrine et on chauffe le melange £ 90-95 °C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, a la meme temperature, tres lentement, 0,4 g d'epichlorhy- 
drine jusqu'a l'obtention d'une viscosite superieure a 50 centipoises, mesuree 
a 65 °C. 

La solution est alors dilute immSdiatement a une concentration de 
10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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viscosite a 25 C C et au gradient de vitesse de 26,3 sec' 1 est de 24 cenfci- 
poises. 

La quantite totale d'epichlorhydrine ajoutde est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond a 7,8 moles de reticulant pour 100 groupements amine du 
po ly ami no -po 1 ya mi de . 

EXEMPLE IHb " 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple III avec le methylene -bis - 
acrylamide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymere, obtenu suivant le 
procede d^cfit dans l ! exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-bis-acrylamide, 
puis on chauffe le melange a 70-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel.mou que. I'on dilue immediatement a une concentration de 10% d'extrait sec, 
. par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide, Sa viscosity 
mesuree. apres 24 heures.a 25°C et au gradient "de Vitesse de 26,3 sec - " 1 est de 
43 cehtipoises* 

La quantity de methylene-bis-acrylamide ajoutee equivaut a 3,4 moles 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Poly condensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
de 1 mole d^ethylenediamine avec la diethylene triamine. 

. La constitution du polymere prepare" dans cet exemple peut £tre re- 
presents par le motif : 

- |0C - CH - CH^ CH 2 - CH - C0NH - (CH^CH^NH^J- 

• I N-CH 2 -CH 2 -N " | J 

0 0 

Premier sta'de 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
d f une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d* ethylene diamine en maintenant la temperature a 30°C, 

Apres ime nuit, k la temperature ambiante, on chauffe a 80°C, pour 
.eiiminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous pression reduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1 Apparition d'un precipite. On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzene et ori distille l'azeotrope methanol- 
benzene. 

On concentre et .on reprend le r€sidu avec de I'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N,N 1 -ethylene -bis -/4-carboxylate de methyle 
2- pyrrolidonej sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
142°C et un indice de saponification de 6,3* mi lit equivalent /gramme. 
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Deuxieme stade 

A 198 g (0,63 mole) de diester- ainsi obtenu, on ajoute, a temperature 
ambiante, 65,5 g (0,63 mole) de diethylene triamine et on distille le methanol 
forme* par chauffage a 120-130°C, d'abord h pression ordinaire pendant 90 minu- 
tes ; % puis sous pression reduite de .15 mm de Hg pendant- 30 minutes. 

On obtient ainsi une r£sine transparente, dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dan9 l'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec de l'epichlorhydrine. 

A 200 g de rSsine dissous dans 800 g d'eau^ on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrine a la temperature ambiante. On chauffe' le melange 
a 90°C et on ajoute encore, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d ! inter- 
valle, 2 g d f epichlorhydrine, jusqu'a l f obtention d'un debut de geiif ication. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d*eau froide pour ramener la solution 
15 a 10% d'extrait sec, ■ * . 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosite, mesuree 
apres 24 heures a 25 °C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipoises. 

La quant it e d'epichlorhydrine utilisee correspond a .22* moles pour 
20 100 groupements amine du polyamino -poly amide. 

EXE MP IE IVb. 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec le methylene-bis- 
acrylamide. * 

A 50 g de polymere obtenu dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
25 d T eau, on ajoute, a la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 

methylene-bis-acrylamide, puis on- chauffe le melange a 85-90°C. On ajoute en- 
suite, pr ogres sivement le rdticulant jusqu'a obtenir une. viscosite superieure 
a. 50 centipoises a 65 °£. On ramehe alors la concentration du melange a 10% 
•d'extrait sec," par addition de 285. g d f eau. 
30 On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 

poises a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylene -bis -aery lamide ajoutee est de-3,9 g et elle 
correspond a 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE V 

35 Polycondensation d f un melange de ,2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d 1 ethylenediamine avec la diethylene triamine. 

La constitution du polymere "prepare dans cet exemple peut §tre 
representee par le motif : 
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A 2iO g moles; d : ethyl are diamine, on ajoute, an 1'espace de 2 
haurcS; k une temperature comprise entre IC^C et 20°C, sous agitation et en 
-ensphere d'asote, 639 g (8 moles) d'acryiate de methyle. Apres 1 heure 
d'agitation a. la temperature ambiante, on ajoute 413 g (4raoles). de di ethylene-. 

5 triamine. On distille ensuite le methanol forme* par chauffage a 120-140°C pen- 
dant 2 heures a la pression ordinaire et pendant 2 heures sous une pression 
reduite de i5 mm de Hg. - 

On obtient ainsi une re*sine transparente de couleur jaune-orange, 
qui en. solution a 1C% d'extrait sec, pr£sente une viscosity infirieure a 2 

10 centipoises. 

EXEMPLE Va - 

Reticulation du polymere 'obtenu selon l'exemple V avec I'epichlorhydrine. 

A 200 g de polymere, obtenu suivant le. proc£d£ de I'exemple V, 
dissous dans 300 g d r eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
15 45 g d'epichlorhydririe., On chauffe progressivement jusqu ! a 90°C, puis on 

ajoute, par petites fractions , a 5 ou 10 minutes d'intervalle, 11 g d'epi- - 
chlorhydrine jusqu'a I'apparition d ! un ddbut de g£lif ication. On dilue alors 
rapidement la concentration a 10% d'extrait sec, par addition de 1504 g 
d'eau froide. 

20 On obtient ainsi une solution limpide ayant une viscosite de 

25 centipoises, mesuree apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 
26,3 sec"* . 

EXEMPLE VI 

Poly condensation d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
25 1 mole d' ethylene diamine avec la didthylene triamine, 

.La constitution du- polymere prepare dans cet exemple peut 6tre 
- representee- par ^le motif : 

H-CC-pi - CR 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 9 -CH-C(^H-(CH 2 -CH 2 -NH^1 



30 



CH 3 <Sl 3 



A ISO g (3 moles) d 1 ethylene diamine, on ajoute* a la temperature 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandbnne le melange 
" pendant 3 jours., puis on chauffe. a 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensuite 
309 jg de diethylene triamine (3 moles) et on chauffe a .120-125 °C pendant 
35 4 heures a la p r es s ion ordinaire et pendant 90 minutes sous une pression 
reduite -de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi. obtenu se prSsente sous la 
f-j-rme d'une r£sine de couleur vert -bronze. 

EXEMPLE Via 

?. 5 ti glacier, polymere cbtenu selcn 1' exemple VI avec le -methylene -bis- . 
£0 acrylarcide. 
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A 84,6 g de polymere prepare suivant le proc£d£ d£crit dans l'exem- 

ple VI et dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, a la temperature arabiante et 

sous agitation, 27,3 g de m£thylene-bis~crylamide. Le melange est ensuite 

chauffg a 85-90° C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui est dilue 

5 imm^diatement a une concentration de 10% d'extrait sec, par addition de 669 g 

d'eau. On obtient une solution limpide ayant, a 25 °C et au gradient de vitesse 

de 26,3 sec , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de reticulant ajoute" correspond a 21,4 moles pour 100 

groupements amine du polyamino-polyamide. 

10 EXEMFLS VII 

Alcoylation a la propane sultone du polymer e reticule aelon l'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuse a 10% de poly amino amide reticule" et prepare* selon 
l'exemple la et ayant un indice de basicite*.- 0,45 taeq/g (1 g de polymere ren- 
ferme 0,45 . 10 grcupement amines)'- , on ajoute sous agitation et atmos- 
phere d'aaote, 113 ,5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la masse 

15 reactionnelle a 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration a 10% d'extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

jaune, et pre*sente a 25 °C une viscositd de 12,6 cps. 

EXEKPLE VIII 

Alcoylation au chlorace"tate de soude du polymere rgticulg selon l ! exemple la ; 

20 A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et a. 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracState de soude, et on chauffe en- 
suite la masse reactionnelle a 90°G, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration a 10% d'extrait sec. On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur jaune pallia et dont la viscosite a 25 °C est de 21cps. 

25 EKEMPIE US 

Alcoylation au glycidol du polymere reticule" selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution a 10% de polymere cationique prepare* selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et a temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L 1 agitation est maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 

30 avec 265 g d'eau pour ramener la "concentration a 10% d'extrait sec. On obtient 
ainsi une solution limpide, legerement colored, et dont la viscosite" mesur£e a 
25 °C, est de 13,8 cps, 

EXEMPIE 3C 

Alcoylation a l'acrylamide du polymere reticule" selon l'exemple la : 
35 A 1000 g de solution aqueuse a 10% de polyamino amide prepare" suivant l'exemple 
la, on ajoute a temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d'acrylamide, Le milieu reactionnel est ensuite chauffe 
10 heures, a 60°C, Par addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymere a 10% de matiere active et de viscosite" 6gale a 11,2 cps a 25°C. 

COPY 
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EXEMPtE S D 1 APPLICATION 
EXEMPLE A I 



Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de triethanol amine 15 g 

5 - Di^thanolamides d'acides gras de coprah 3 g 

- Polymere prepare selon l'exemple la 1,5 g 

- Eau q. s;p. 100 g 

pH = 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
10 prealablement mouillee. On masse legerement. On rince a l'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere 
- sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demelage des cbeveux mouilles 
15 (le peigne glisse facilemertt dans les cheveux), le cheveu est tres deux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facilite. Apres 
sechage et lors du coiffage des cheveux sees, on constate egalement une 



facilite de demelage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

20 Shampooing anionique 

- Semi -ester sulfosuccinate disodique d 1 alcanolamide modif ie. . 15 g 
(commercialise sous la marque "Monomate DHL 50" 

- Lauryl£ther sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d 1 ethylene - 15 g 

25 - Polymere prepare* selon l'exemple la 1 g 

- Eau.q.s.p 100 g 

pH =7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 

- Lauryl ether sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxyde 

30 d'ethylene . " 12 g 

- Diethano I amides d'acides gras de coprah 4 g 

- Polymere selon l f exemple Va . . . ... 1 9 5 g 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids molecularre de l ! ordre de 1,000-000, commercialise 

sous la marque "GAFQUAT 755" par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 

35 - Eau q.s.p 100 g 

PH==7 3 5 



COPY 
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EXEMPLE A 4 

Shampooing anionique 

- Myristyl gthef sulfate de sodium condense avec 2, 5 moles ' 

d'oxyde d f ethylene ' 5 g. ■ 

- Lauryl £ther sulfate de sodium condense avec 2,2 moles 

d f oxyde d ? Ethylene , t „ B 1 g 

- Polymere selon 1 'exemple IVa . . . , , 1 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH - 8 

EXEMPLE A 5 

Shampooing anionique 

- Lauryl sulfate . de triethanolamtne . . , 10 g 

- Mono£thanoIamides decides gras de qoprah ....... ~ 1,5 g 

- Hydrolysat de prolines derives du collagene a 80 % de 
matieres actives, commercialise sous la marque "HYBROPO 220" 

par S IE PAN Chemicals . . 5 g 

- Polymere selon l'exemple Ila 2 g 

- Eau q.s.p ; , ....7...- 100 g 

pH - 4 



L ! action des shampooings A 2 a A 4 est similaire a celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am£liore en outre l'£ta.t des cheveux abimes 
en donnant plus de resistance aux fibres et plus de durete* aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

6hampooing ncn-ionique 

R^OiOH-CH 2 ~0-£"CH 2 -CHOH-CH 2 -0 H ... . 14 g 

R = melange de radicaux nonyle iS dodecyle 

- Polymere selon l 1 exemple la 2, 5 g 

. - Acide lactique q.s.p..... pH = 5 

- Eau q.s.p , 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing ncn-ionique . 

R-CHOH-CH^O-^ CH 2 ~CH0H-CH 2 -0jZ- " 3 5 H K t = AQny.U .H .dQtecy.le 12 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxy ethyl c£tyl ammonium. 1,5 g - 

- Polymere prepare* selon l'exemple la , 1 9 5 g. 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 0,2 g 
poids moleculaire del'ordre de 1.000.000 commercialisms 



sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and FILM Corp. 

- Acide lactique q.s.p. , , . pH 3 . 

- Eau o . s . d • ' : 
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SXEMPLE A 8 

Shampooing noa-ionique 

R-CH0H-CH 2 ~0 /TCH^-CHOH-CH 2 -0 ^ H . 5 g 

R = melange de radicaux nonyle a dodecyle 

5 - Chlorure de dimethyl hydroxy£thyl c£tyl ammonium . .... 1 g 

- C 12 H 25 ° < C Vf-°^4 H - 5g 

CH 2 0H 

- Polycaere de l'exemple Va ;. 3 g 

- Aclde lactique q.s.p. ... pH 5 ' 

10 - Eau q.s;p v A ...... 100 g 

EXEMFLE A 9 

Shampooing non-ionique 

; - Alcool laurique oxy£thylen6 avec 12 moles d'oxyde d f Ethylene 7 g 

- DiSthanolamide laurique 3 g 

15 - Polymere suivant I'exemple la m - _ o,5 g 

- Polymere suivant I'exemple Ila „ 0 5 8 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 4,5 

- Eau q.s.p . . ... . 100 g 

. EXEMPLE A 10 

20 Shamp'ooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy^thylene' avec 12 moles d'oxyde d'Sthy^ene 6 g 
7 g i2 H 25° " CCB 2 * ™ " H . — ....v.—..,-....".-.':-. 4 g. 

CH^OH * 

- Di^thanolaaide laurique ........... 1,5 g 

-25 " - Polymere selon. I'exemple IV a. .. . .V. ...... v. . . 2 g 

^ Acide lactique q.s.p; pH 3 

- Eau q.s.p... ; 100 g 

Les shampooin£s non-ionique s des exemples A6 - A 10 s'appliquent 
comae les shampooings anioniques des exemples Ai - A5. On constate iane tres 
30 grande facility de demelage des cheveux mouilles et des cheveux sees. Le 

demfelage est excellent et les cheveux conservent de la souplesse et.une grande 
*leg£ret6. La chevelure a du volume et la mise en plis se monte facilement 

EXEMPLE A 11 

Renforcateur de mise en plis. 
35 On prepare .la lotion suivante : 

- Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

P.M. (pcids moleculsire) = 1O.$0O ; 2,5 g 

- Polymfere. selon 1 1 exemple la . . . . 0,3 g 

2 -amino 2 -methyl propane 1?; 3 -*iol. q.s.p. pH 7 



20 



2252840 



- Ethanol q.s.p. 50° 

- Oolorant a 0 01 g 

" Parfua 0,2 g 

- Eau q.s.p 100 ml 

EXEMPLE A 12 
Renf or£ateur de mise en plis pour cheveux gras 
On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l'exemple la ./ 0,3 g 

- Copolywfere acetate de vinyl/acide crotonique 90/10 

P.M. « 50.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/ acetate de vinyle 60/40 0,5 g 

ayant une viscosity de 3,3 cps (mesuree a 25°C en solution 

a 5 % dans 1» ethanol) 

- 2 -amino 2-methyl propane 1, 3 -didl q.s.p. pH 7 

- Ethanol . ..q.s.p. 50° 

- Colorant Q Q 1 g 

" Parfua 0,2 g 

- S-carboxya^thylcysUine (antis£borrh£ique) 0,7 g 

-Eau q.s.p.. loo ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
mouilles et essores apres shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de d&aelage. Apres 
enroulage de la mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et legerement plus briliants. La tenue de la mise en plis est 
considerablement prolonged. 

EXEMPLE A 13 " 
Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion suivante :. 

- Polymere selon l'exemple la 05 

^Ethanol q.s.p.... 50° 

- Colorant ; g 

" Parfum r 0,2 g 

~ Eau «' 8 -P 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
sechant les cheveux a l'aide d'un sechoir k main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolonged 
de la coiffure. On constate egaletnent que les cheveux sont plus briliants et 
plus doux. % 
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EXEMPLE A 14 
Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et mous. 
On prepare la lotion suivante : 

- Alcool ce*tyl/stearylique 30/70 % oxydthylenm a 33 % 

commercialism sous la marque "Cire de Sipol AO" par SIKNOVA... 1,5 g 

- Chlorure de dimethyl distearylammonium, commercialism sous 

la marque "ARQUdf 2HT 75" par ARMOUR i j5 g 

- R-CHOH-CH^O- iCH 2 -CHOH-CH^O^ i g 

R = melange de * n»nyle -a dodecyle 

- Polymere selon I'exemple Ha ......... „ # 2 g. 

- Copolyraeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moleculaire de I'ordre de 1.000.000 commercialisms 
sous la marque "GAFQUAT J55" par GENERAL ANILIN and 

FIIMCorp. . 0s5s 

- Hydroxymthylcellulose 0 ^ 

- Acide maimique q.s.p. . pH 8 

~ Eau ^- 8 -p , loo g 

On applique cette lotion sur cheveux mouilims et essores apres 

shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tres bon. demelage des cheveux mouilles. Apres aise 

en plis et sechage, les cheveux sont nerveux, faciles h coiffer et brillants. 

EXEMPLE A 15 

Lotion coif fante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon I'exemple Va J 0 5 g 

- Huile de silicone , m n i ~ 

- Hydroxymthylcellulose ^ m Q 2 

- Ethano1 : I...... 50 ml 

^ arfum 0,2 g 

~ Eau q - 8 -* — ; 100 «i 

Cette lotion pour hommes est appliquee sur cheveux mouilles. 
Les cheveux sont coiff^s puis sech£s. On constate que les cheveux sont 
nerveux, legerement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel eoiffant 

- Polymere selon I'exemple la . . . \ m ; ^ g 

- Hydrcxymthylcellulose * ^ 2 g 

- Huile de silicone « * 

- Ethano1 : 40 ml 

" Parfum ' - 0,02 g 

- Eau **.p * ; ioo g 

Une petite quantity de ce gel, appliquee sur des cheveux sees, 
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assure un bon maintien de la coiffure tout en cozmauni quant du brillant 
aux cheveux.. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rincage, 
- Dimethylol ethylene thiouree de formule : 



r 



/CH OH 

2 V* 

• 0,5 g 



CH„-N X 

.OH 



2 "NaLi 



2 

- Polymere seion l'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p.., pH 3 

- - Eau q.s;p ". . 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux laves et essores apres 
15 shampooing et avant mise en plis. On constate qu'a l'£tat mouill£ les 
cheveux se demelent facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, lies cheveux. s ont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

20 On obtient un resultat similaire en remplacant le polymere prepare 

selon l'exemple la par le polymere prepare selon l'exemple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliquee avec rincage. 

- Dimethylol ethylene thiouree de formule 



i 



2 N» Ig 

:h 2 - h 

^CH 2 OH 



- Polymere selon I'exemple la ' , 1 g 

30 - Acide phosphorique q,.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p., , 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilles et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se demelent facilement. 
35 Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facilement dans 

les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 20 

En remplacant, dans la lotion ci -des sua, le polymere selon 
I'exemple la par le polymere selon I'exemple Ila, on obtient un resultat 
40 egalement bon. 



3^ 
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EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mise en plis pour cheveux sensibilises. 
A 21 On prepare une solution aqueuse a 1 % de matiere active du compost 

prepare dans l'exemple Id, et 0,5 % NaCl a ajustee avec l f acide citrique a pH 7. 

On applique sur cheveux decolores. On fait la raise en plis et l T on 
seche. , 

Les cheveux sont durcis et nerveux ; le toucher est soyeux etile 
demSlage facile. '''* / 

A 22 Oh prepare une solution aqueuse a 1 % de matiere active du compost 

prepare* dans I'exemple Ic, et 1,5 % KH^Cl, ajustee a pH 5 avec de I'acide lactique. 

On applique stff cheveux decolores. On fait la raise en plis et 
I'on seche. Les cheveux sont durcis'. lis sont elastiques et brlllants. Le 
• toucher est soyeux et le. demGlage facile. 

EXEMPLE A 23 
Lotion traitante appliquee avec rincage. 
.On applique sur cheveux mouilles et propres 25 ml de la solution 
. suivante : • 

- Polymere selon l'exemple lb 1,5 g 

- Acide citrique q.s.p.* pH 5 

-Eau* q;s.p.... ..." . ; f 100 g 

On laisse pauser 5 minutes et 1'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se demfclent facilement. On fait la raise en plis et l*on 
seche. Les cheveux sees se deraelent facilement. Ils^sont brlllants. et' 
nezveux. 

m EXEMPLE A 24 

v On obtient le meme resultat en r emp lagan t 1,5 g de polymere 

•selon r r exemple lb par 1 g de polymere selon l'exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 
Lotion strueturante appliance sans rincage. 
-Dimethylol Ethylene thiouree de formule 
,CH 9 0il 

- ft * N C 
|.. ^CS 

GHz - 

Z ^CH 2 0H , 0,6 g 

- Polymere selon l'exemple III b 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p*. pH 3 

- Eau q.s.p loo g 

On applique le melange sur cheveux laves et essor€s avant de 
procgder a la mise en plis. Les cheveux se demelent facilement, le toucher 
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est soyeux. On fait la mise en plis et I'on seche. 

Les cheveux sont brillants, nerveux, elastiques et ont du volume. 
Le toucher est soyeux, le d€m61age facile. 

EXEMPLE A 26 

On obtient le oeme resultat si on replace le polymere selon 
l'exemple III b par le polymere selon l'exemple IV b. 

EXEMPLE A 27 
•Lotion structurante appliquee avec rincjage 

- I>im£thylol£thylene thiouree de formal e 

I CS 

^CH 2 Oa . ....... 1,5 g 

- Polymere selon 1 'exemple Via ; . . . 1 g 

- Aclde chlorhydrique • q.s.p.~ pH 3 

- Eaa q.8.p.«,.- 100 g 

On applique le melange cur cheveux lav€s et essores. On laisse 
passer 10 minutes et l'on rince. le demfelage est facile,, les cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mise en plis et I 'on seche sous casque. 

Les cheveux sees se demSlent facilement ; ils aont brillants, 



nerveux^ et ont -fe^el« ; fcUv Vol^ r/. 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionlque. 

- Lauryl sulfate de mono£thanolamine ...,.....*....♦.„... 10 g 

- Mottoethanolamides d'acides gras de coprah < 1,5 g 

- Polymere selon 1 'exemple Ic J\ . * 1 g 

- Aclde lactique, q.s.p.. pH 7,2 

- Eau q.s.p \ . 100 g 

EXEMPLE A 29 

Shampooing anionique. 

- Laurylether sulfate de sodium oxy£thylen£ avec 2,2 moles 

d'oxyde d'Sthylene . .. 6 g 

- Laurylsulfate de triethanolamine 6 g 

- Diethanolamidesd'acides gras de coprah . ; 3 g 

- Polymere selon 1 'exemple Ilia . . 1,5 g 

- Aclde lactique q.s.p. pH 7,6 . 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anioiiique. 

Meme composition quelle shampooing de i'exemple A 29, sauf que le 
polymfere selon l'exemple Ilia est remplac€ par le polymere selon I'exemple 
Illb. 

EXAMPLE A 31 ' 

Shampooing anionique. 

- Myristyl gther sulfate de sodium, oxygthyleng avec 2,5 moles 
d'pxyde d'^thylene .." 4 ; 6 

- Lauryl Sther sulfate de mono Sthanol amine, oxye*thylen£ avec 

2 moles d 1 oxyde. d f ethylene \ m . /. \ w . 9 g 

- Digthanolamidesd'acides gras de coprah v. - 3,5 g 

- Hydrolysat de protelnes dSrivSes du collagfene, a 80 % 
de matieres actives, vendu sous la marque "Hydropo 220" 

. par S IE PAN chemicals . v 9mm m 3 g 

Polym&re selon I'exemple IV b 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 

-Eau q.s.p u 100 g 

EXEMPLE A- 32 

Shampooing anionique. 

K6me composition que le shampooing de I'exemple A 31, sauf que 
le polymere selon I'exemple IVb est remplacS par le polymere selon I'exemple 
Via. 

L 1 action des shampoo ings des exetaples A 28 a A 30 est similaire 
a celle du shampooing de l ! exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
A 32 am£liorent en outre l'Stat des cheyeux abimes en donnaht plus de resis- 
tance aux fibres et plus de durete* aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 ' 

Shampooing non-ionique, 

- C 12 fi 25° " ^2 H 3° (CH 2 0H ^n H - " ' " 6g.. 

n represente une valeur " statistique moyenne d'eriviron 4 

- Alcool laurique oxySthylene' avec 12 moles d'oxyde d'gthylene . 6 g 

- Deriv£ carboxylique de I 1 imidazole de formule 

OH 

I ^CH -COONa 



"II ' IN, -CH -0-CH„-C00Na a 0 



- Polymere selon I'exemple III b 1 g . 

- Acide lactique q.-s.p* pH 5 

- Eau o.s.d . . . . ' ' . 
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EXEMPLE A 34 

• M£me composition que le shampooing de I'exemple A 33, sauf que 
le polymere III b est remplace par le polymere Ic. 

EXEMPLE A 35 

5 Meme composition que le shampooing A 33, sauf que le polymere 

III b est remplace par le polymere Ilia. 

EXEMPLE "A 36 

Shampooing non-ionique.. 

- Alcool laurique oxyethylene avec 12 moles d'oxyde d' ethylene 10 g 
10 - Monoethanolamides d'ecides gras de coprah . 1,5 g 

- Oxyde de lauryl dim£thyLa.mine 3 g 

- Polymere selon I'exemple Via 0,5 g 

- Acide lactique q,s,p.,. pH 3,3 

- Eau q.s.p. « ^ 100 g 

15 EXEMPLE A 37 " 

M6me composition que le shampooing A 36, sauf que le polymere 
selon I'exemple Via est remplacd par le polymere selon 1 'exemple .IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°" ^2 H 3° (CH 2° H) ^n H ; 5 g 

20 n represente une valeur statistique moyenne d'environ 4. 

R-CH0H-CH o -0- /CH -CH0H-CH -Oj?- H . 10 g 

Z — /. 2. n 

R = melange de radicaux alkyls en C^-C^ 

n represente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5. 

- Polymere selon I'exemple III b ; , 1,5 g 

25 - Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 39 

Meme composition que le shampooing.de I'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon I'exemple Illb est remplace* par le polymere selon I'exemple 
30 IVb. 

Laction des shampoo ings selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire a celle des champooings selon ies exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans ringage 
35 - DimS thy lol ethylene thiouree de formule 

CH - 

j N CS 0,5 g 

CH -N^ 

x CH 2 0H 
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- ?olymere prepare selon I'exemple VII G,6 g 

~ Acide phosphorique q.s.p ' mMi pH 3 

3 

- -,au. c . s , p . < 100- cm 

On applique cette lotion sur cheveux laves et essores apres 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'i l'€tat mouillg, les 
cheveux se demelent facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux sont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

BXEHPLE A. 41 

Lotion augmentant volume neg <cheveux -sensibilisSs appliquee avec rincage 



Acetate d'e calcium .... 2 g 



- Polymkre prepare" selon I'exemple IX . 2 g 

- Acide phosphorique q.s.p .pE 8. 

- Eau q.s.p "..."....I 100 cm 3 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilles et propr es. 



Les cheveux ont un toucher doux^et se demfileut facile«ent. 
Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facile^nt dans 
25 les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEKPLE A 42 
Lotion structurante, appliquee avec ringage 
- Dimdthylolethylene thiouree de f ormule : - 



SO CH 2 - 



CH OH 

<<- 

X 

/* - ; lg 

CH - N 

^CH 2 0H 

- Poiymere prepare selon I'exemple VTI 0,5 g 

- Polymere. prepare selon l'exemple VIII . , o 9 4 g 

35 - Acide phosphorique q.s.p.. . pH 3 

- Eau q.s.p .... , 100 cm 3 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilles et propres, 
Cn laisse pauser 10 minutes puis on rince, 

Les cheveux cnt un toucher doux et se .demelent facilement. 
Apres nise en plis et sechage, le peigne. passe facilement .dans 
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les cheveux qui sont birillants ,nerveux et ont du volume. 

EXBMPLS A 43 

Shampooing non ionique 

R-GHOH-CH 2 -O.rCH 2 -CH0H-CH 2 -OjL_ H 15 g 

R = alkyl en C 9 a C i2 

- Polyoere prepare selon l'exemple la la 5 g 

- NaCl • 1 g 

- Acide lactique q.s.p . P H 3 

-Eau q.a.p 100 ml 

«c-r:J . c. 

• Appliqu6e sur cheveux sensibilizes, ce shampooing diaepect lim- 
pide procare une.:motisfie abondatieecat . assez douce. 

Elle ameliore tr£s nettement le d&afilage des cheveux humldes, 
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EXE MP IE N° A 44 
Shampooing non-ionique pour chgvgux sensibili sgc 

K -CHOH-CHy C 7' CH 2 -CH0H -CH 2 -0 Ay-gT" 17 g 

R = alkyi en (? 9 a C u 

Polymere prepare selor. 1 'exemple la o s S g 

Po ly ml r e comportant l e mot if 

-CH 2 - CH 2 X/^^N-C-CH 2 >CH 2 > 
prepare" par la condensation de la piperazine et de la 
piperazine bis- acrylamide (preparation decrite dans le 
brevet iuxembourgeois N° 64371 de la demanderesse) 3 g 

^^H-(CH 2 -CH 2 -0) x -H 

°13 H 37 " 1,5 g 

2 2 y 

X + y = 5 

4 1,2 g 

Acide lactique q.s.p P H 3,5 

Eau *-«-P.- - 100 mi 

d 1 aspect limpide 

Applique sui cheveux sensibilises 3 ce shampooing /procure une mousse 
abondante et douce qui s'elimine facilement au rincage. 

Les cheveux se demelent sans difficult* et apres sechage possedent 
du gonflant et de la nervosity tout en restant doux et dociles au coif f age. 

EXEMPLE N° A 45 
Shampooing non-ionique _pour cheveux sensibilises 

c 12 H 25 o-rc 2 H 3 o (cH 2 oa) J 4 h 17 g 

- Polymere prepare selon I'exemple IVa j^g g 

Di£thanolamide laurique 3 

NaC1 : .... o,8 g 

Aside lactique q.s.p... P H 5 

Eau * s '* - 100 ml 

d r aspect limpide 

Applique sur cheveux sensibilises, ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agreable et permet d'ameliorer le demerge des cheveux mouilles. 

Apres sechage les cheveux sont doux, brillants et tres nerveux en 
restant disciplines. 

EXE MP IE N c A 46 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 

Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 
"Poids moi£culaire 25.000 -> c 

2 > 5 s 

Copolymere polyvinylpyrr : lidone/acetate de vinyle 60/40 
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(viscosity 3,3 centipoises, a 5% dans l'ethanol et a 25°C) -0,5 g 

- Polymere prepare selon l'exeraple VII y 0,3 g 

- S-carboxyme*thylcysteine (agent antiseborrh£ique) , . . . 0,7 ." g 

- Triethanolamine q.s.p. pH 8,6 

5 - Alcool gthylique , 10 ml 

- Eau . q. s.p 100 ml 



On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essor£s apres 
shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facilite de d£m€lage, 
10 Apres enroulage de la raise en plis on constate que les cheveux 

sont plus" nerveux, plus doux et le*gerement plus brillants. La tenue de la 



raise en plis est considerablement prolonged. 

EXEMFLE N° A 47 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 
15 • t - Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids raoleculaire 70.000 ....... . 2,5 g 'fMi 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/a estate de vinyle 60/40 
(viscosite 4 cps ^ 5% dans l'gthanol et a 25 °C) 0,5 g 

20 - Polymere prepare" selon l^xemp.le VII . ... 0,3 g * • 

- Triethanolamine q.s.p pH7 

-Alcool dthylique . , - 10 ml 

-Eau q.s.p # 100 - ml 



On applique cet.te lotion sur cheveux mouilles et essore*s apres 
25 shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facilite" de demSlage. 

Apres enroulage de la raise en- plis on constate que les cheveux sont 



plus nerveux, plus doux et 16gerement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis est considerablement prolongSe. 
30 EXEMPIE N° A 48 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymere a estate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mol^culaire 50.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acitate de vinyle 60/40 

35 (viscosite* 3,5 cps (a 5% dans l'dthanol et a 25°C).. 0,5 g 

- Polymere prepare* selon 1'exemple IX • 0,3 g 

- Triethanolamine q.s.p "pH 7 

- Alcool 6thylique , . 10 ml 

- Eau q. s.p 100 ml 

40 On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essor£s apres 
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shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouille's une facilite" de dgmelage. 

Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 

plus nerveux, plus doux et l£gerement plus brillants. La tenue de la mise en 

5 plis est consider.ablement prolonged. 

EXEMPI£ N° A 49 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras colorgs 

-Gopolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mole'culaire 50,000 , . . .. 2.5 g 

neutralist a la tri^thanolaaine 
10 - Copolyoere polyvinylpyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 

(viscosity 3, 7.eps a 5% dans l f €thanol et a 25 °C) . , . - . 0,5- g 

- Polymfcre prepare ~selon l'exeaple la ....... f ^ 0,5 g 

- Chlaruxe de dimethyl bydroxy»£thyl cetylamaouium 0,1 g 

-JUC1 .........J. . • 0,5 g 

15 Abide chlorhydrique q. s.p. pH 8 

- Alcool e*thylique . *.»..,*. 50 ml 

- Eau q.s.p...... J 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouille*s et essore> apres 

shampooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
20. s£chant les cheveux a l'aide d ! un se"choir a main. 

* On constate un tres bon passage de la brosse et uhe tenue prolongee 
de la coiffure. On constate egalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

* EXEMPLE N° A 50 ' 
25 ♦ Lotion structurante sans rincage 

• T DiaSthylol Ethylene thiouree de formule . 

VNcs 



^ 0,5 . g 

30 ^2<T - 

XK 2 0H 

- Polymere prepare* selon 1 'exemple X ................ . 0,6 g 

- Acide phosphor ique q.s.p. pH 3 

35 - Eau q.s.p.. . ...... . 100. ml 

On apllique cette lotion sur cheveux laveVet essorfis apres shampooing 
et avant mise en plis. - 

On constate. qu f a l'etat mouille* les cheveux se demfilent facilement et 
qu'ils onfc.un toucher soyeux. 
40 Apres mise en plis et sgchsge, les cheveux sont brillants et nerveux, 
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lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPIE K° A 51 

• Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et mous 





7,5 


g 




1 


g 


„ R_0-/"<< H o 0 (CH 0 OH)?rH (R « alkyl C 1A a C ft ) 

- 2 3 2 - 6 ^ lo lo 


3,75 


g 




3,75 


g. 




2 


g 


- Copolymer es quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 






ayant un poids moleculaire de I'ordre de 1.000.000, 






commercialisms sous la marque "GAFQuAT 755" par 








2,5 


g 


- Acide citrique q.s.p. pH 3 








100 


g 


On applique cette lotion sur cheveux mouill€a et easor£s apres 





shampooing, on laiss* pauaer 5 minutes, puis on rince. 

- Oa constate un tree bon "dewilage des cheveux mouilles. 
Apres mise en plla et s£chage, lea cheveux aont nerveux, faciles a 
coif fer et hrillants. 
20 EXEMP12 N° A 52 

Shampooing anionique 

- Lauryl sulfate de tri£thanolamine a 40% de matiere 



active '.w... 30 g 

- Diechanolamides d'acidea gras de coprah .1,5 g 

25 - Polymere prepare* selon 1* example la (100% de 

matiere active) » 1 g 



- Polymere comportant le motif /Y-C^-CHOa-CH^? r * 0,5 8 
ou Y designe 4 ^ ^ K- ou 

30 ca 2 -o-cfl 2 OH 

ces deux groupements 6tant repartis statistiquement. 

- Eau distillee q.s.p 100 g 

pH=7,5 

On applique environ 10 cm de cette solution limpide sur une chevelure 
35 prealablement mouillee. On masse l^gerement. On rince a l'eau et on effectue 
une deuxieme application. On maase energiquement pour ohtenir une mousse abon- 
dante*, on laiase pauser une minute pour assurer la fixation du polymere sur les 
cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demglage des cheveux mouille's (le 
40 peigne passe facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, souple, 
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mailable, la mlse en plis- se monte avec une grande . facility Apres sechage et 
lors du coiffage des cheveux sees, on constate egalement une facilite de 
d£nttage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. " 

' EXEMPIE N° A 53 

Shampooing cationique 

- Bromure de t^trad^cylt-rimethylammoniura . ' . , 75 g 

- Alcool laurique polyoxy ethylene avec 12 moles d'oxyde 

• dethylene 

: 50 g 

- - Polymere prepare" selon l'exemple la 5 g 

- Polymere comportgnt. le motif /"Y-^-OiOH-CH^/ 0 ,5 g 
ou Y designe -{f N- ou -N- 

K 

CH 2 -0-CH 2 -CH 2 OH ~ 

■ . cee deux groupements etant repartis statistiquement. 

■ - Acide lactique q.s.p. pH 5 - 5,5 

- Eau distillee q.s.p 1000 g 

On applique cette solution d 'aspect limplde sur des cheveux teints. 

Apres massage, on rince.a l'eau, puis on effectue une deuxieme application. 
On masse e*ergiquement pour obtfcnir une mousse abondante,. puis on rince. 

On constate une grande facilite de d^mtlage des cheveux mouilles 
(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, 
souple, malleable, la mise en plis se monte' avec une grande facilite. Apres 
sechage et lors du coiffage des cheveux sees on constate egalement une facilite 
de deraelage. Les cheveux "sont nerveux et disciplines. 
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REVENDICATIONS 

1 # Composition cosm£tique pour cheveux contenant au moins uti polymere 

reticule soluble dans l'eau, choisi parmi (I) les polymeres reticules obtenus 
par la reticulation d f un polyamino-polyamide prepare par polycondensation d'un 
compose acide choisi parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les. 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison e"thylenique 3 
(iii) les esters des acides pre*cit€s., (iv) les melanges de ces composes ; sur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoylene-polyaraines bis primaires et mono- . 
ou disecondaires, 0 k 20 moles % de cette polyamine pouvant 6tre remplac^e par 
1 'hexamethylenediamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant 6tre remplacee par 
une amine bis-primaire, de preference 1 1 Ethylene diamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen d'un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les di6poxydes 3 
les dianhydrides, et les derives bis insatur€s ; soit parmi (II) les polymeres 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, 1 
(b) les composes ethyl eniquement non satur€s, (c) l'acide chloracetique, 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyami no -amide ; dans la composition 
obtenue le polymere reticule pr^sentant Vensemble des caracteristiques sui- 
vantes : 

(1) il est. parfaitement soluble dans l f eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d*une solution de polymere a 10% dans l'eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoises ; 

(3) ' il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiqueraent stable. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise. pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi 1' acide adipique, 1' acide terephtalique, les esters de ces acides, le 
produit d' addition de 1 * ethylenediamine sur les acides acryliques, methacryli- 
que, itaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylene triamine, la dipropylene triamine, la triethyl- 
ene tetr amine et leurs melanges avec I 1 ethylene .diamine, 1 T hexa methylene diamine 
et la piperazine. 

4. * Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
l f agent reticulant est choisi parmi la divinylsuifone, la methylene-bis-acryl~ 
amide, le diglycidyl ether et la -bis-e P oxy piperazine. 

5. Composition selon la revendication 1, 'caracterisee par le fait qu'on 
utilise comme agent reticulant l'epichlorhydrine. 
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- Cc^positicri seicn la revendication 1, caracterisee par le fait <me 1 

uvtjafere reticcle est obtenu a l'aide de 0,025 'a 0,35 mole a'££Li r i*im?ant 

par groupement amine du polyamino-polyamide. 

7. Composition selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le 
poiymere reticule* est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,2 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide, 

8. Composition selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le 
poiymere rSticule* est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la solution a 10% dans l'eau et a 25°C du poiymere reticule* prSsente une 
viscosity comprise entre 3 et 200 centipoises, 

10. Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que la 
solution a 10t dans 1'eau et a 25*C'-du poiymere reticule\ prgsente une vis- 
cosity egale on superieure -a 20 centipoises et inferieure k 50 centipoises. 

11. Composition selon l'une quelconque des" revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que le polyamino -amide est constitue de motifs de 
formule 



-OC-R-CO-Z 

ou K. reprdsente : 



-<CH 2 > 4 - 



- CH 2 - CH 2 - NK - ~ CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - 



?H - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - 

»3. - 



f-" CH 2\ ^CH 2 .CH- 
r. ^^-CH 2 -CH 2 -N v 



Z repr^sente .: 

dans les proportions de 60 a 100 moles %, le radical 

- - £ (CH 2 ) x - KH^ (II) 



ofix = i et.n =2 ou 3, ou bien 
x = 3 et n = 2 



cans ies proportxons de 0 a 20 moles %, le' radical 

- NH - (CH 2 ) S - NH 1 i 
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dans les proportions de 0 & 40 mol es %> le radical (ll> ci-dessus dans lequel 
i ■ 2 et n ■ 1, oa le radical - " • 

12. Composition selon la revendication 1, caracterisd par le fait que le 
polymere reticule- est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la diethylene triamine puis reticulation a l'aide d'unoreticulant choisi daiis 
le groupe forme par I'epichlorhydrine, le methylene bis acrylamide, la 
N^N'-bis epoxy propyl piperazine et la divinylsulf one . 

13*. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymere reticule est prepare 1 par polycondensation de l'acide adipique 
et d'un melange de diethylene triamine et de piperazine puis reticulation a 
l'aide d'un reticulant choisi. dans le groupe forme par l'epichlorhydrine," le 
methylene bis acrylamide, la N,H '-bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
sulf one. - 

14. Composition selon la revendication 1, caracterise* par le fait que le 
polymere reticule ast prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la triethylene tetracaine puis reticulation a l f aide d'un reticulant choisi 
dans le groupe forme* par l'gpichlorhydrine, le methylene-bis-acrylamide, la 
H ,N'-bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulf one. 

15. " Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le polymere reticule est prepare par polycondensation de 1'itaconate de methyle 
avec 1' ethylene diamine et la diethylene triamine puis par reticulation a 
l'aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme* par l'epichlorhydrine, le 
i^thylene-bis-acrylamide, la N,N'-bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone. 

16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensation de 1 ■ iKcnylatsei de methyle 
avec 1* ethylene diamine et la diethylene triamine puis reticulation a l'aide 
d'un reticulant choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le methyl- 
ene-bis-acrylamide, la N,N '-bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl sulfone. 

17. Composition selon la revendication 1,. caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec 1* ethylene diamine et la diethylene triamine puis par reticulation a 
l'aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le 
raethylene-bis-acrylamide, la N S N' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
sulf one. 

18. * Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymere reticule a ete alcoyie par un epoxyde. 

19. . Composition selon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
1' epoxyde est choisi parmi le glycidol, l'oxyde d 1 ethylene et I'oxyde de 
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propylene; 

20. Composition selon la revendication 1 4 caracterisee par le fait que le 

polymere reticule* a ete alcoyle par tin compose ethyl eniquement non sature\ 
■21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le 

5 compose a double liaison ethyienique est choisi parmi l'acide acrylique et 
1 ! acrylamide. 

22. Proc£d£ d'alcoylation de polymeres polyamino-amides reticules, decrits dais 
, la revendication 1, caracterise* par le fait qu f on traite le polymere en solu- 
tion aqueuse, a la temperature comprise entre 10 et 95°C avec un agent alcoy- 

10 lant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) un compose £thyleniquement non sature, 
(c) l'acide chloracetique et (d) la propane sultone ou la butane sultone. 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que l f epo- 
xyde utilise est le glycidol, l'oxyde d'ethylehe ou l'oxyde de propylene. 

24. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que le 
15 compost '£thyleniquement non sature est 1 'acrylamide. 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle" 

contient le polymere reticule" ou le polymere reticule alcoyle associe dans 

un shampooing* avec -un agent de surface non-ionique, anionique , cationique, am- 
photere ou zwitterionique. 

Z6. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 

20 contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyle, associe 
2. un agent restructurant. 

27. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
a un -pH compris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 
25 a.un pH compris entre 3 et 8. 

29. Qomposition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyle en une pro- 
portion de 0,1 a 5% en poids du poids total de la composition. 

30. Composition selon £a revendication 1, caracterisee par le fait 
qu'elle renferme le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyle 
associe a un electrolyte soluble dans 1'eau. 

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
1 'electrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d 'ammonium 
ou de calcium. 

32. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
I'eiectrolyte est present en une quantite comprise entre opiet 5% du poids 
total de la composition. 

31. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le polyamino-polyamide est prepare par polycondensaticn d'une polyalcoylene- 
polyamine choisie parmi la_ diethylene triamine, la triethylene tetramine, la 
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dipropylene triamine et leurs melanges surun acide choisi parmi I'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermediate d'addition d'une 
molecule d 1 ethylene diamine sur deux molecules d'acrylate, methacrylate ou 
itaconate de raethyle. 

5 34. Polymere polyamino-polyamide prepare par la reticulation d'un 

polyamino-polyaraide prepare par polycondensation d'un compost acide choisi 
parmi (i) les acides .or ganiques dicarboxyliques , (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques a double liaison ethylenique, (iii) les esters des- 
acides precites, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylene-polyamines bis -prima ires et mono- ou disecondaires , 

0 a 20 mole6 % de cette polyamine pouvant fitre reraplacee par 1 'hexa methylene- 
diamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant e*tre remplacee par une amine 
bis-primaire, de preference 1 'ethylene diamine 9 ou par , une amine bis-secondaire , 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au moyen d'un 

15 agent reticulant choisi parmi les £pihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracteris£ par le fait qu'il est 
alcoyle* par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) les composes 
ethyleniquement non satures, (c) I'acide chloracetique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35. Polymere selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 

est alcoyle par le glycidol ou 1 'acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport electrolyte: polymere est coinpris entre 0:1 et 1,5:1. 
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